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(54) Composition comprenant un systeme polymerique et utilisation dudit systeme notamment 
en cosmetique 



(57) La presents demande concerns une composi- 
tion susceptible d'etre appliquee sur la peau : les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un sys- 
teme polymerique qui comprend une dispersion aqueu- 
se de particules de polymere filmogene, ledit systeme 



polymerique permettant I'obtention d'un film souple et 
flexible. 

L'invention conceme egalement I'utilisation d'un tel 
systeme polymerique dans une telle composition no- 
tamment cosmetique. 
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Description 

La presente invention a trait k une composition notamment cosmetique susceptible d'etre appliquee sur la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en particulier une dispersion aqueuse de 
particules de polymere filmogene et peut etre utilisee en tant que produit de maquillage. 

Les compositions a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, de type rouge k levres ou 
fond de teint, se presentent generalement sous forme de stick, de p§te souple ou de pate coulee, et comprennent des 
corps gras tels que des huiles, des composes pateux et/ou des cires, et une phase particulate generalement composee 
de charges et de pigments. 

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur (edit support, presentent toutefois I'inconvenient de transferer. 
On entend par \k le fait que la composition est susceptible de se deposer, au moins en partie, sur certains supports 
avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vetement ou la peau. En se 
deposant, ladite composition laisse une trace sur ledit support. 

II s'en suit done une persistence mediocre de \a composition sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, 
et la necessite de renouveler regulierement son application. 

Par ailleurs, ('apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier 
peut ecarter certaines f emmes de I'utiiisation de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que 
certaines compositions avaient tendance k se propager k I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas 
des fonds de teint; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges k levres; dans les plis de la paupiere, 
dans le cas des fards k paupieres. On a egalement constats dans le cas notamment des fards a paupieres, ('apparition 
de stries dans le maquillage, generees par les mouvements des paupieres. On a encore constate que les eye-liners 
pouvaient egalement couler. Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien evidem- 
ment eviter. 

Depuis plusieurs annees. de nombreux cosmeticiens se sont impresses aux compositions cosmStiques, notam- 
ment de rouge k levres ou de fond de teint 'sans transfer?. Ainsi, il a ete envisage des compositions de rouge k levres 
•sans transfert' contenant de 1 a 70% en poids de resine liquide de silicone k motifs repetitifs silicates, de 10 k 98% 
en poids d'une huiie de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toutefois, le film obtenu sur les levres apres 
evaporation de 1'huile de silicone. presente I'inconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de 
dessechement et de tiraillement). 

On connatt egalement des rouges k levres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
comportant une chaine esterifiee pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a levres presente 
notamment I'inconvenient de manquer de contort k ('application, en particulier d'etre trop sec. Ainsi, d'une maniere 
generate, ('association d'huiles volatiies avec certains composes silicones permet d'obtenir un resultat 'sans transfert' 
satisfaisant. Toutefois, les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des volatiis presentent 
neanmoins I'inconvenient d'etre relativement mats, et conduisent ainsi a un maquillage peu brillant 

11 subsiste done le besoin d'une composition cosmetique qui transfere peu ou pas du tout, e'est-a-dire d'une com- 
position 'sans transfert', tout en possedant de bonnes proprietes cosmetiques, et en particulier permettant I'obtention 
d'un film qui peut etre, au choix, plus ou moins brillant. 

La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, 
qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant. 

Ainsi, un objet de I'invention est I'utiiisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les 
semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules 
de polymere filmogene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young infeneur 
k environ 200MPa. 

Un autre objet de I'invention est rutilisation pour maquiller, protSger et/ou traiter non th^rapeutiquement la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition le comprenant. 

Un autre objet est I'utiiisation pour la fabrication d'une composition destinee a traiter thdrapeutiquement la peau, 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition le comprenant. 

Un autre objet est une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les mu- 
queuses, notamment une composition de rouge k levres sans transfert, comprenant un systeme polymerique qui com- 
prend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur k environ 200 MPa. 

On a constate que la composition selon I'invention est facilement applicable et s'etale aisement et uniformement 
sur la peau, les semi-muqueuses et les muqueuses, en particulier sur les levres du visage. 
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La composition selon I'invention trouve notamment une application particulierement interessante dans le domaine 
du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses. On entend notamment par mu- 
queuse, la partie interne de la paupiere inferieure; parmi les serni-mu que uses, on entend plus particulierement les 
levres du visage. 

5 La composition selon i'invention permet Tobtention d'un film homogene, qui pr^sente une texture iegere et reste 

confortable a porter tout au long de la journee. Le film n'est pas du tout collant, tout en 6tant mou, souple, elastique 
et flexible sur la peau; il suit les mouvements du support sur lequel it est deposed sans se craqueler et/ou se decoller. 
II adhere notamment parfaitement sur les levres du visage. 

La composition selon I'invention trouve une application toute particuliere dans le domaine des produits de maquillage 
io des levres du visage, notamment en tant que rouge a levres. Elle trouve egatement une autre application avantageuse 
dans le domaine des eye-liners. 

D'autre part, le film obtenu peut etre tres brillant, ou plus ou moins mat, selon la nature des constituants de la compo- 
sition, d'ou une gamme plus etendue de produits de maquillage, brillants ou mats, au choix. 

La composition selon f invention comprend done un systeme polymerique qui comprend au moins une dispersion 

is aqueuse de particules de polymere fiimogene. Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans le cadre de la presente 
invention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type polycondensat ou de type radicalaires, les polymeres 
d'origine naturelle, et leurs melanges. 

On peut ainsi citer, parmi les polycondensats, les polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou am- 
photeres, ies poiyur&hannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidones, les polyester-polyurethannes, les 

20 poly^therpolyurethannes, les poiyurees, les polyuree/polyur§thannes, et leurs melanges. 

Le polyurethanne peut etre, par exemple, un copofymere polyurethanne, polyur6e/urethanne ou polyur6e, atiphatique, 
cycloaliphatique ou aromatique, comportant, seule ou en melange, 

au moins une sequence d'origine polyester aliphatique iineaire ou ramifie et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, 
25 et/ou 

au moins une sequence d'origine polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou 
au moins une sequence silicones, substitute ou non, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsiloxane ou po- 
ly methylphenylsiloxane, et/ou 
. . au moins une sequence comportant des groupes fluores. 
30 • 

Les polyurethannes tels que definis dans I'invention peuvent etre Sgalement obtenus apartirde polyesters, ramifies 
ou non, ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soit un grou- 
pement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupe- 
rs ment amine tertiaire neutralisabie ou un groupement ammonium quaternaire. 

On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chalne grasse, les polyamides, et 
les r^sines epoxyesters. 

Les polyesters peuvent etre obtenus, de facon connue, par polycondensation de diacides aliphatiques ou aroma- 
tiques avec des diols aliphatiques ou aromatiques ou des polyols. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser I'acide 

40 succinique, I'acide glutarique, I'acide adipique, i'acide pimelique, I'acide subeYique ou Tacide sebacique. Comme dia- 
cides aromatiques, on peut utiliser I'acide t^rephtalique ou I'acide isophtalique, ou bien encore un deriv6 tel que I'an- 
hydride phtalique. Comme diols aliphatiques, on peut utiliser ('ethylene glycol, le propylene glycol, le diethylene glycol, 
le neopentyl glycol, le cyclohexane dimethanol, le 4,4'-(1 -methylpropylidene)bisphenol. Comme polyols, on peut utiliser 
le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le trimethylol propane. 

45 Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par polycondensation de dia- 

cides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser ('ethylene diamine, ITiexamSthyle- 
nediamine, la meta-ou para-ph6nylene diamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mono6thanolamine. 

Comme monbmere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polycondensation, on peut 
citer par exemple I'acide dimethylol propionique, I'acide trimellitique ou un d6riv6 tel que ('anhydride trimellitique, le sel 

50 de socfium de I'acide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de I'acide 5-sulfo.1 ,3-benzenedicarboxylique. 

Les polyesters a chatne grasse peuvent etre obtenus par I'utilisation de diols a chaine grasse lors de la polycon- 
densation. 

Les resines epoxyesters peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un condensat aux ex- 
tremites a, ca - diepoxy. 

ss Les polymeres de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, acryliques et/ 

ou vinyliques. On utilise de preference des polymeres radicalaires anioniques. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polymerisation radicalaire, on 
peut citer I'acide acrylique, I'acide methacryiique, I'acide crotonique, Panhydride maleique, I'acide acrylamido-2 methyl- 
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'""tes polymeres tf origins naturelle. eventuel.ement modifies, peuvent etre choisis parmi la l resine shellac, la gomme 

^'ra'terur on matiere seche desdKes dispersions aoueuses salon la presente invention peut Stre de I'ordre de 
^^C^Z-d 3 ^ en poids, de presence 5 -40%,,poids de matiere s.c.e de po^res 
fil T« e des particules de porymeres en dispersion aqueuse peat etre comprise entre 10-500 , nm, et est de pre- 

X ^1?X1V^ d e ***** p*>* W» P°*"-"*» pou, e.,e *>is, do ™„,e» a per- 

mettre I'obtention d'un film ayant 

une elonqation superieure a environ 200%, et, de maniere preferentielle, superieure a 300% et/ou 
! une SSZ ft 110, de preference inferieure a 70, plus preferentiel.ement ,nfer>eure a 55. 

Les methodes de mesure d'eiongation, de durete et du module de Young (modu.e d^asticite) sont decrrtes avant 
,SS Senir le module de -ng, et 

=e h ^ 
50 ^ tn7^cTer 6 oTp e ut citer, seuls ou en melange, les plasties usue.s, tele que: 

- -^^^ 

ss i'ethyl&ne glycol hexylSther; 
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■ *. PO.y merss hydros* as ou e „ ""*" 185 hM " <e«a S que m Wte a „ 

et de preference a raison de ^ ?™ * COn Won ft Sson de o " ^ Wfeu com 

fond hT* 8n Part,CU "' er application « t * ' Sem, - so "<**. P^e soupfe, vojre so)ide 

■=^sure^eJ^longat^ .is. 

■g/Mes ure de la rt„ fatf ra ,est 

Lefflrnd^^s "^^ . 66. ou la norme NF-T 30-016 (octobre 1981) a raide 

a 6paisseur d'environ 300 microns ai/ant s£chage. Apres secnaga pendant 
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Potymere 

Potyur&hanne 1 
SAN CUBE 2060 

Polyurethanne 2 
SANCURE 815 

Polyurethanne 3 
SANCURE 898 
Polyurethanne 4 
NEOREZ R981 
Polyur&hanne 5 
SANCURE 878 
, polyurethanne 6 
30 1 SANCURE 86V 



Module de Young (MPa) 
I000mm/mtn 

434 



370 



Module de Young (MPa) 
lO.mrri/rnin 
553 
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■---T^^^ 7. soupte , torsque to 

Lespolyuretr^^ \\ bonne tenue et ^' a ^n e surta una Vitesse 

de 1000 mm par minute, v 
mm / minute. 
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168,1 



75,1 



44,3 



5,5 



501 



341 



46,9 



16,1 



9,8 



secraqueletresviteau 

milieu deslevres.se 
d6coHejuMescotes_ 

secraqueleau milieu, se 
decolleapresqueique 
■tempsjurjescot6s__ 

irS^Tunpeuau 
tongacraqueler.ne se 

tresiongacraqueier.ne 
se riec oliepas 

d^coUepa^^o^ 
long acraqueier;ne se 
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On prepare un 



44,3 



MPa a 1000 mm/min) 
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pigment 2 9 , 1,25 g 

et ne coule pas. 



95 g 



saline et qui netranstert pas 
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ant la composition suivante : 
On prepare un rouge * lev*, ay ^ ^ 

,de polyurethanne (module de Young. 



95 g 
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pigment 1 g 

agent plastifiant (glycerine) 1,25 g 

On obtient une composition facile a appiiquer sur les levres; le film obtenu est tres briilant; il ne transfert pas et 
ne migre pas dans les ridules; il resiste bien et suit ie mouvement des levres. 

Exemple 4 contre-exemple 

On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young = 434 MPa a 1000 mm/min) 95 g 
pigment 1 g 

agent plastifiant (glycerine) 1,25 g 
is On obtient un film qui craquele tres rapidement apres son application sur les levres. 

Revendications 

20 1 . utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueu- 
ses, d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene, ledit 
systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

2. Utilisation pour maquiller, proteger eVou traiter non therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les 
muqueuses, en particulier les levres du visage, d'un systeme polymerique ou d'une composition le comprenant, 
ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant I'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

3. . Utilisation pour la fabrication d'une composition destines a traiter therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses 
et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, d'un systeme polymerique ou d'une composition le com- 

prenant, ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant 
I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

4. Utilisation sefon I'une des revendications precedentes, afin d'obtenir un film de tres bonne tenue et/ou qui ne 
55 transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

5. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, afin d'obtenir un film souple et/ou elastique et/ou flexible 
sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas. 

to 6. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, afin d'obtenir un film briilant. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
polyurethannes, les polyurethannesacryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidones, les polyurees, les poly- 
ureepolyurethannes, les polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyesters, les polyesters 
amides, les polyesters a chalne grasse, les polyamides, les resines epoxyesters; les polymeres, ou copolymeres, 
acryliques et/ou vinyliques; les copolymeres acryliques-silicone, les copolymeres nitrocellulose-acryliques; les po- 
lymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies; les derives cellulosiques; les polymeres resultant de ia po- 
lymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur eVou partiellement en surface, de 
particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans ie groupe constitue par les polyurethannes, les po- 
lyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes; et leurs melanges. 

8. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les particules de polymeres en dispersion 
aqueuse ont une taille comprise entre 10-500 nm, de preference comprise entre 20 et 150 nm. 

9. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la composition comprend 1-60% en poids, 
de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymere filmogene. 

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtention 
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' un colorant hydrosoluble et/bu au moins un pigment. 
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solaire: dans une composition autobronzante. 
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2 , composition seion ,une des indications - ^ 

polyurethannes, les polyurethannes-acryl.ques, les ^X^Zro^ZZLes, les polyesters, les polyesters 
urelpolyurethannes, les po.yester-po.yur^n^ s les PJ^PjJ^ ^ > m6res> ou cop o,ymeres, 
amides, les polyesters a chatne grasse, les pol yam ^ ^ ^ P J pitrocellulose-acryliques; les 

acryliques et/ou vinyliques; les ^P 01 ^ 6 ^^^^ les polymeres resultant de .a 

de matiere seche de polymere filmogene. 
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25. Composition selon Tune des revendications 19 a 24, dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtentiond'un 
film ayant un module de Young inferieur a environ 100 MPa, de preference inferieur a environ 80 MPa. 

26. Composition selon Tune des revendications 1 9 a 25, dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtention d'un 
film ayant une elongation superieure a environ 200%, de preference superieure a 300%, et/ou ayant une durete 
inferieure a 110 t de preference inferieure a 70, plus preterentiellement inferieure a 55. 

27. Composition selon Tune des revendications 1 9 a 26, dans laquelle le systeme polymerique comprend en outre un 
agent plastifiant. 



28. Composition selon la revendication 27, dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs derives; 
les esters de glycerol; les derives de propylene glycol; des esters d'acides tels que des citrates, des phtalates, 
des adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des sebacates; des derives oxyethylenes tels que 
des huiles; des polymeres hydrosolubles 6u en dispersion aqueuse, ayant une temperature de transition vitreuse 

is faibie, inferieure a 25°C, de preference inferieure a 15°C; et leurs melanges. 

29. Composition selon I'une des revendications 19 a 28, comprenant en outre au moins un colorant hydrosoluble et/ 
ou au moins un pigment. 

20 30. Composition selon la revendication 29, dans laquelle les pigments sont presents a raison de 0-20% en poids, et 
de preference 1-5% en poids. 

31. Composition selon I'une des revendications 29 a 30, dans laquelle les pigments sont choisis parmi les oxydes de 
titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, 

25 les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium; et leurs nanopigments. 

32. Composition selon la revendication 29, dans laquelle le colorant hydrosoluble est choisi parmi le sel disodique de 
ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique 

: de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

30 

33. Composition selon Tune des revendications 19 a 32, destinee a maquiller, proteger et/ou traiter la peau, les semi- 
muqueuses, et/ou les muqueuses. 

34. Composition sebn I'une des revendications 19 a 33, se presentant sous la forme d'un produit de maquillage tel 
35 qu'un rouge a levres, un fond de teint, un fard a joues ou fard a paupieres, ou un eye-liner. 

35. Composition selon I'une des revendications 1 9 a 33, se presentant sous la forme d'une composition de soin, d'une 
composition dermatologique, d'une composition pharmaceutique, d'une composition solaire, d'une composition 
autobronzante, a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 



36. Composition de rouge a levres sans transfer! comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispersion 
aqueuse de particuies de polymere filmogene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant 
un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 



so 
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DOCUMENTS CONS1DERES COMME PERTINENTS 



C ate gone 



Citation du document avec indication, an cas de besoin, 
des parties pertin&ntes 



EP 0 655 234 A (L'OREAL) 31 mai 1995 



* revendi cations 1,7,9,10 * 

* page 3, ligne 15-16 * 

* page 5, ligne 2-22 * 

* page 5, ligne 45-46 * 

EP 0 353 896 A (IMAGINATIVE RESEARCH 
ASSOCIATES) 7 fevrier 1990 



* revendi cations 1-6 * 

* page 2, ligne 22-33 * 

* page 2, ligne 44-47 * 

* page 3, ligne 4-22 * 



Revendieation 
concernee 



1,4,5, 

7-9, 

12-16, 

18,20, 

22-24, 

27-31, 

33-35 



1,4,5, 

7-9, 

12-14, 

18,20, 

22,24, 

33,35 



RECHERCHE INCOMPLETE 



La division da la recherche estime que la present® demand* de brevet europeen n'est pas conform* aux 
disposition* de la Convention sur le brevet europeen au point qtTune recherche significative sur I'etat 
de ta technique ne pent etre effeotuee au regard d'une partie des revendi&abons. 

Revencfioations ayant fa9 Tofajet de mcherches completes; 
Rewemfioationa ayant fait fobjel de recherches incompletes: 
Revendtcations n'ayant pas fait robjet de raoherohes: 
Ratson pour la limitation de la recherche: 

voir feuille supplemental re C 



Lwmi Ha Ia r*rtv»rr.he 

LA HAVE 



Date d'achevemeni do ta leeheicha 

5 novembre 1997 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDS {lrU.Cl.6) 



A61K7/48 



OOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CI.6) 



A61K 



Examinaieur 

Peeters, J 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : parhculierement pertinent a lui aeul 

Y : particufiere merit pertinent en combtnalson avec un 

autre document de la meme categorie 
A : arnera-plan tflchndogtque 
O : divulgation non-eorite 
P - document inieroalaire 



T : theorie au princtpe a ta base de ('invention 
E ; document de brevet anterieur, mars publie a la 

date de depot ou apres cette date 
0 : cite dans la demand* 
L : cite pour d'autree raisorm 

& : membre de ta meme tamille, document corraspandant 
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Office europeen 
des brevets 



RECHERCHE INCOMPLETE 
FEUILLE SUPPLEMENTAIRE C 



EP 97 40 1558 



Revendi cations ayant fait 

Vobjet de recherches completes: 4-9,12-24,27-35 
Revendi cations ayant fait 

l'objet de recherches incompletes: 1-3,10,11,25,26,36 
Raison pour la limitation de la recherche: 

Les revendications 1-3,10,11,25,26,36 concernent des parametres 
physiques. Une recherche sur des parametres physiques n'est pas possible. 
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J) 



Office europeen 
des brevets 



RAPPORT PARTI EL 

DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Numero de la demands 

EP 97 40 1558 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Gategorie 



Citation du document avec indication, en caa de besoin, 
des parties pertinentes 



Ravendicatjon 
concerned 



EP 0 568 035 A (KAO CORPORATION) 3 
novembre 1993 



* revendi cations 1,3,10-12 

* page 2, ligne 44-58 * 

* page 6, ligne 23-31 * 

* exemple 2 * 



1,4-7,9, 
12-16, 
18, 

20-22, 
24, 

29-31, 
33-36 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDS (Int.CKS) 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES ((nt.CI.6) 
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